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© Verfahren zum Herstellen einer direkt geheizten Kathode. 

© Es wird vorgeschlagen, die Befestigung einer 3 
Kathodenwendel aus Wolfram an Molybdanstegen 
durch Loten mit Platin bei punktformig zugefuhrter 
Warmeenergie wie z.B. Laserenergie vorzunehmen. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
zum Herstellen einer direkt geheizten Kathode 
nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. 1. 

Bei Rongtenrohren ist es bekannt, Kathoden- 
wendeln aus Wolframdraht zu verwenden. Gehalten 5 
werden solche Wolframwendeln an Metallstegen 
Oder Metallzufuhrungen, die z.B. aus Molybdan be- 
stehen. Die Befestigung von Heizwendeln an den 
Zufuhrungen wird im allgemeinen durch Schwei- 
/3en, z.B. durch Argon-Arc-Schwei/Jen oder Mikro- w 
plasmaschwei/3en vorgenommen. Bei solchen 
Schwei/3vorgangen kann es zu Schadigungen der 
Kathodenwendel im Befestigungsbereich kommen. 2. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
verbesserte Befestigungsart einer Kathodenwendel ;s 
an Metallstegen aus schwerschmelzbaren Metall 
anzugebeh. ' 3. 
Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des 
Patentanspruches 1 genannten Merkmale gelost. 

Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung wird dar- 20 
in gesehen, da/3 insbesondere Querschnittsbescha- 
digungen der Wolframwendel vermieden werden. 4. 
Die beschriebene Lotung eignet sich besonders 
dazu Kathodenwendeln aus Wolfram an Halte- 
rungsstegen aus Molybdan zu befestigen. Sie ist 25 
damit besonders zur Herstellung von Kathoden fur 5. 
Rontgenrohren geeignet, da sie auch hohen Tem- 
peraturen standhalt. 

Anhand des in der Figur schematisch dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiels wird die Erfindung nachfol- 30 
gend naher erlautert. 

Die Figur zeigt eine Kathodenwendel 1 aus Wol- 
fram fur eine Rontgenrohre. An ihren beiden En- 
den 3 ist sie an Haltestegen 2 befestigt die bevor- 
zugt aus Molybdan bestehen. Diese Materialien 35 
besitzen auch bei hoheren Temperaturen eine ge- 
nugende Festigkeit. 

Die Befestigung der Enden 3 der Wolframwendel 
an den Stegen 2 geschieht gema/3 der Erfindung 
durch Loten, wobei als Lot Platin verwendet wird. 40 
Die Zufuhrung der zum Loten erforderlichen War- 
me erfolgt bevorzugt in der gleichen Weise wie 
beim Schwei/ten ublich. Sie wird also der Befesti- 
gungsstelle gezielt punktformig zugefuhrt. 

Ein bevorzugtes Erwarmungsverfahren besteht 45 
darin, die Hitze uber einen auf die Lotstelle gerich- 
teten, bzw. auf das Lot gerichteten Laserstrahl ent- 
sprechender Energiedichte zuzufuhren. Zweckma- 
flig wird die Lotstelle mit einem Schutzgas urn- 
spult, z.B. mit Argon. 50 

Ein anderes Erwarmungsverfahren besteht dar- 
in, an der Lotstelle einen Lichtbogen zu zunden. 
Dabei wird zweckmatfig ein Verfahren wie beim 
Argonarc-Schweitfverfahren angewendet. 
Die beschriebenen Verfahren gewahrleisten eine 55 
hochtemperaturfeste Halterung und Kontaktierung 
der Wolframwendel ohne Gefahr, die Wendel zu 
beschadigen. 



Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Herstellen einer direkt geheiz- 
ten Kathode fur eine Kathodenstrahlrohre, ins- 
besondere fur eine Rontgenrohre, bei dem 
eine aus Wolfram bestehende Kathodenwendel 
Kathodenstreben aus hochschmelzendem Me- 
tall mittels punktformig zugefuhrter Warme tra- 
gend befestigt wird, dadurch gekennzeichnet, 
da/3 das die Befestigung unter Verwendung 
von Platin als Lot vorgenommen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/3 die Kathodenwendel an Katho- 
denstreben aus Molybdan befestigt wird. 



Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 die Lotung mit- 
tels punktformig zugefuhrter Laserenergie vor- 
genommen wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 die Lotung mit- 
tels eines Schwei/3lichtbogens zugefuhrt wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 die Lotung in 
eine Schutzgasatmosphare, insbesondere in 
einen Schutzgasstrom wie z.B. in einer Argo- 
natmosphare vorgenommen wird. 
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